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• Abstract : 

DEI 9709991 A Moulding made by pressing powdered and/or granulated ingredients, which dissolves/disperses to release its contents as soon as it is put 
in liquid, contains fine cellulose particles (I) as disintegrating agent. 

Also claimed is a textile laundry agent containing a solid that disintegrates in water as disintegrating agent. 
USE - The mouldings are especially useful as textile laundry agent. 

ADVANTAGE - Tablets for use in dishwashing machines are readily soluble in water and have the advantage of providing the correct dose. However, 
laundry detergents have a more complex composition and contain constituents that are not soluble in water. They also need to dissolve/disperse more 
quickly. Until now, only liquids, powders and granulates have given the desired results. The same applies to other compositions, e.g. textile dyes, and 
other liquids, e.g. alcohols. The present mouldings disintegrate rapidly in liquid, so that their contents can be dispersed. (Dwg.0/3) 
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Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen < 

Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 

@ In Fliissigkeit zerfallender Pre&ling 

@ Ein Profiling aus pulver- und/oder granulatformigen In- 
haltsstoffen enthatt ais Sprengmittel wirkende Partikel 
aus celluiosehaltigem Material, insbesondere in kompak- 
tierter Form. Als cellulosehaltiges Material kommen TMP 
und CTMP in Betracht (Fig. 3). 
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Beschreibung 



Die Erfindung bezieht sich auf einen PreBling der dem 
Oberbegriff des Anspruchs 1 entsprechenden Art. 

Die Darbietung in Form von PreBlingen dieser Art ist bei 
Spulmitteln bereits bekannt. Diese werden zur Erleichterung 
der Handhabung und der Dosierung in Form von sogenann- 
ten "Tabs" (von "Tabletten") angeboten, die GroBe und Ge- 
stalt von Pralinen aufweisen und eine fur einen Spulgang in 
der Spulmaschine ausreichende Menge an SpuLmittel ent- 
halten. Obwohl die Spulinittel-PreBlinge durch das Pressen 
wie kleine Steine wirken, losen sie sich, ohne eigentlich zu 
zerfallen, in stromendem warmeni Wasser, von auBen nach 
innen fortschreitend, rasch und vollstandig auf, und zwar 
durch Losung der Inbaltsstoffe in dem Wasser. Diese Eigen- 
schaft der SpiilmittelpreBlinge ist auf die Zusammensetzung 
von Spuimilleln zuruckzufuhren, die keine slark unler- 
schiedlichen Bestandteile und insbesondere keine unlosli- 
chen Bestandteile enlhalten. 

Das Problem einer einfach und sicher zu handhabenden 
Dosierung stellt sich nicht nur bei Spiilmitieln, sondern auch 
bei anderen StoITen, und zwar nichl nur im HaushalU son- 
dem auch im gewerblichen Bereich. Beispiele sind zum Bei- 
spiel Farbstoff zusammensetzungen fur das Farben von Tex- 
tilien, sonstige Chemikalien, aus denen Losungen besumm- 
ter Konzentrationen zu bereiten sind und insbesondere 
Waschmittel fur textiles Waschgut, vorzugsweise im Haus- 
halts- und Gewerbebereicru zum Beispiel Kleidungsstucke, 
Bett- und Tischwasche, Handtiicher und dergleichen. 
Waschmittel fur diese Zwecke werden bisher nur in flieB- 
oder rieselfahiger Form in den Handel gebracht, also als 
Flussigkeit und uberwiegend als Pulver oder Granulat. 
Diese Form der Konfektionierung erfordert eine vom An- 
wender vorzunehmende Portionierung, d. h. es muB eine be- 
stimmte Menge Flussigkeit oder eine bestimmte Menge Pul- 
ver oder Granulat in die Waschmaschine gegeben werden. 
Hierbei sind erhebliche Fehler moglich, wenn der Anwender 
zuviel oder zuwenig Waschmittel verwendet, sei es verse- 
hentlich, sei es absichtlich. Auch sind Verschmutzungen 
durch bei der Dosierung des Waschmittels verschuttete An- 
teile haufig. 

Die Technik der Darbietung in PreBlingen, die jeweils 
eine groBere, zum Beispiel fur einen Waschgang ausrei- 
chende Menge der TnhaltsstofTe enthalten, ware auch fur 
Waschmittel von groBer Bedeutung, da sich dann die Dosie- 
rung auf ein Abzahlen beschranken konnte und keine Wage- 
oder VolumenmeBvorgange notwendig waren. Die Wasch- 
mittel unterscheiden sich jedoch von den Spulmitteln da- 
durch, daB sie sich wesentlich schneller in der Waschfliissig- 
keit verteilen miissen und ihre Inhaltsstoffe nicht nach und 
nach abgegeben werden sollen. Auch enthalten die Wasch- 
mittel Bestandteile, die sich im Wasser nicht losen. Die Un- 
terschiede in der Struktur der Inhaltsstoffe haben dazu ge- 
fuhrt, daB bisher den Spulmitteltabs vergleichbare Portio- 
nierungen bei Waschmitteln nicht moglich gewesen sind. 

Ahnliche Probleme liegen auch bei einer ganzen Reihe 
von anderen chemischen Inhaltsstoffen vor, die dosiert in 
eine-Russigkeit eingebracht- werden mussenr 



Die Flussigkeit ist in den meisten Fallen Wasser, doch ist 
die Hrfindung darauf nicht beschrankt. Sie kann vielmehr 
auch bei anderen Fliissigkeiten, zum Beispiel Alkohol oder 
dergleichen Verwendung finden. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, einen gat- 
tungsgemaBen PreBling so ausgestalten, daB er nach dem 
Einbringen in die Flussigkeit rasch desintegriert und die In- 
haltsstoffe freisetzt, so daB sie in der Flussigkeit verteilbar 
sind. 

Diese Aufgabe wird durch die in Anspruch 1 wiedergege- 



bene Erfindung gelost. 

Der PreBling wird so ausgelegt, daB ein PreBling oder 
eine Anzahl von PreBlingen die fur einen Ansatz benotigte 
Menge an Inhaltsstoffen enthalt. Die Portionierung ge- 

5 schieht durch Zugabe eines oder mehrerer dieser PreBlinge, 
also auf einfache Weise durch Abzahlen, aber nicht mehr 
durch Zumessen einer bestimmten Menge eines fliissigen 
oder rieselfahigen Mittels. Der PreBling muB so beschaffen 
sein, daB er die Handhabung beim Transport, bei der Lage- 

10 rung und bei der Zumessung ohne Absplitterungen und ohne 
wesendichen Abrieb ubersteht, aber andererseits im Wasser 
sich nut hinreichender Schnelligkeit auflost. Hierfur ist das 
Sprengniittel in Gestalt des kleinteiligen cellulosehaltigen 
Materials vorgesehen, welches wie bei einer medizinischen 

15 Tablette dafur sorgU daB beim Kontakt nut der Flussigkeit, 
insbesondere dem Wasser, durch eine Volumenzunahme der 
kleinteiligen Pardkel innerhalb der Mischung der Inhalts- 
stoffe und des Sprengmittels in dem PreBling Risse auftre- 
ten, durch die das Wasser rasch in das Innere des PreBlings 

20 eindringt und dessen Zerfall herbeifuhrt. 

Wenn auch die Erfindung eine Uber den Bereich der 
Waschmiltel hinausgehende Bedeutung haL, so sind die 
Waschmittel doch ein wichtiges Anwendungsbeispiel. 
Die Herstellung von PreBlingen aus Waschmittel ist nichl 

25 einfach. Das Verpressen eines Waschpulvers zu einem eini- 
germaBen haltbaren PreBling, der sich u-otzdem hinreichend 
rasch aufl5su ist bisher nicht moglich gewesen. Bei entspre- 
chend hohen PreBdriicken laBt sich zwar ein fester PreBling 
herstellen, der aber in Wasser in den in Betracht kommenden 

30 Zeitraumen nicht zerfallu urn die Inhaltsstoffe freizugeben. 
Unter diesem Aspekt kommt dem in dem PreBling enthal- 
tenen Sprengmittel in Gestalt des cellulosehaltigen Materi- 
als eine besondere Bedeutung zu. Bei den Waschmitteln lie- 
Ben sich damit gebrauchsfahige PreBlinge herstellen, die in 

35 den in Betracht kommenden Zeitraumen im Wasser zerfal- 
len. 

Eine sehr wichtige Weiterbildung der Erfindung besteht 
darin, daB das kleinteilige cellulosehaltige Material, vor der 
Beimischung zu den Tnhalt«wtofTen, also zum Beispiel zu 
40 dem pulverfdrrnigen Waschmittel, kompaktiert ist. 

Der Ausdruck "Kompaktieren" soil hierbei die Ausubung 
eines Drucks auf das cellulosehaltige Material nedeuten, der 
das Volumen des cellulosehaltigen Materials zusammen- 
driickt^ ohne daB die Fasem zerstort werden. Die Parti kel 
45 sollen also bei der Kompaktierung deformien worden sein, 
im Gegensatz zur Aggregation, bei der lediglich eine Anla- 
gerung der Partikel ohne wesentiiche Anderung ihrer Ge- 
stalt gegeben ist. Die Kompaktierung in diesem Sinne soil 
vor der Beimischung des so erzeugten Sprengmittels zu den 
50 Inhaltsstoffen vorgenommen werden. Wenn dann der PreB- 
ling in Kontakt mit Wasser oder der sonstigen Flussigkeit 
kommt, springt das cellulosehaltige Material aus seinem 
kompaktierten Zustand wieder in einen Zustand mit offe- 
nem, entspanntem Volumen auf. Ob dieser Vorgang auf ka- 
55 pillaren oder anderen Kraften beruht, kann dahinstehen. Je- 
denfalis ist die VolumenvergroBerung wesentlich starker als 
diejenige, die bei einer reinen Quellung des cellulosehalti- 
gen Materials entsteht- 



Wichtig ist auch die Bereitstellung des cellulosehaltigen 
60 Materials als Granulat (Anspruch 4). 

Es werden also aus dem feinstteitigen, zum Beispiel ge- 
mahlenen, Ausgangsmaterial bei oder nach der Kompaktie- 
rung Granulatpartikel hergestellt, die groBere Aggregate aus 
einer Vielzahl von Ausgangsteilchen bilden. Diese groBeren 
65 Aggregate, also die Granulatpartikel, werden den Inhalts- 
stoffen beigemischt, und es wird die Mischung zu den PreB- 
lingen verpreBt. 
Der Sinn dieser MaBnahmen besteht darin, daB das ein- 



DE 197 09 991 A I 

3 4 



zelne feinstc Ausgangsteilchen des cellulosehahigen Mate- 
rials in Kontakt mit der Flussigkeit zwar die gieiche relative 
VolumenvergroBerung erfahrt wie ein groBeres Aggregat 
daB aber die absolute VolumenvergroBerung eines feinsten 
Ausgangsteiichens zu gering isU um in dem Material des 5 
PreBlings eine fur die RiBbildung ausreichende lokale Aus- 
dehnung zustandezubringen. In die Granulatpartikel addie- 
ren sich die Einzelbetrage zu einer makroskopischen lokalen 
Dehnung mit ausreichender Sprengwirkung. 

Die erfindungsgemaB als Sprengmittel einzusetzenden 10 
"cellulosehaltigen Materialien" sollen solche sein, in denen 
die Cellulose zumindest uberwiegend chemisch unverandert 
noch vorhanden ist. 

Es ist bekannt (siehe "Rompp-Chemie-Lexikon", 9. Auf- 
lage (1995), Seite 4990, Stichwort "Waschmittel'') Wasch- 15 
mitteln sogenannte Vergrauungsinhibitoren zuzusetzen. 
d. h. Schmuizlrager, die verhindem, daB der von der Faser 
des Waschguls abgeldste Schmutz aus der Hotte wieder auf 
die Faser aufzieht und auf dieser einen grauen Uberzug bil- 
det. Fur diese Zwecke werden Cellulosederivate eingeselzU 20 
insbesondere Carboxyrnethylcellulose. Es handelt sich hier- 
bei aber um eine cheiiuseh veranderte Cellulose, die eine 
Funktion als Sprengmittel nicht auszuuben vermag. 

Um bei Waschmitteln, wenn diese zu einem PreBling aus- 
reichender Festigkeit notwendige Pressung erfahren haben, 25 
die erforderliche rasche Auflosung zu erreichen, bedarf es 
nicht nur eines Sprengmittels besonderer Wirksamkeiu son- 
dem auch eines solchen, welches sich chemisch beim 
Waschvorgang und auch anschlieBend nach der Wasche auf 
dem Waschgut moglichst wenig bemerkbar macht. Beides 30 
wird durch die Verwendung des cellulosehaltigen Materials 
insbesondere in kompaktiener Form als Sprengmittel ge- 
wahrleistet Das cellulosehaltige Material ist in Waschlosun- 
gen praktisch inert und tritt auf dem Waschgut praktisch 
nicht in Erscheinung. 35 

Eine TeilchengroBe des Ausgangsmaterials, welches nach 
dem Kompaktieren in groBeren Granulatpartikeln vorliegt, 
von 40-60 um hat sich fur Waschmittel als zweckmaBig er- 
wiesen (Anspruch 5). Feinstteilige cellulosehaltige Aus- 
gangsmaterialien dieser Kornfeinheit lassen sich mit noch 40 
tragbarem Zerkleinerungsaufwand herstellen und treten auf 
dem Waschgut praktisch nicht in Hrscheinung. 

Eine wichtige Bemessung ist die Dichte des kompaktier- 
ten cellulosehaltigen Materials nach Anspruch 6, weil sie 
ein MaB fur die geeignete Zusammenpressung des Materials 45 
darstellt, bei der der richtige KomprormB zwischen fur die 
Handhabbarkeit ausreichender Festigkeit des PreBlings und 
ausreichender Zerfallsbereitwilligkeit vorliegt. 

GemaB Anspruch 7 konnen die kompaktierten Partikel 
des cellulosehaltigen Materials, also das Granulat, eine Par- 50 
tikelgroBe von 0,2 bis 6,0 mm aufweisen, insbesondere von 
0,3 bis 1,5 mm (Anspruch 8), wobei die zweckmaBigste Par- 
tikelgroBe auch von der GroBe des PreBlings und indirekt 
auch von der Art der Inhaltsstoffe des PreBlings abhangt, in- 
sofern zum Beispiei verschiedene Waschmittel verschiedene 55 
Zusammensetzungen mit verschiedenen PreB- und Spreng- 
eigenschaften aufweisen. 

GemaB Anspruch 9 kann der Gewichtsanteil des kompak- 
tierten cellulosehaltigen Materials an dem fertigen PreBling 
3 bis 6 Prozent betragen. 60 

Hs kann sich auch empfehlen, daB der PreBling zusatzlich 
einen Anteil an kleinteiligem nicht-kompaktierten cellulose- 
haltigen Material umfaBt (Anspruch 10). 

Dieser Anteil wirkt zwar nicht als Sprengmittel, kann 
aber in der gepreBten Masse eine Art Dochtwirkung entfal- 65 
ten und fur das schnellere Vordringen des Wassers in das In- 
nere des PreBlings nutzlich sein. 

Der Gewichtsanteil des nicht-kompaktierten cellulosehal- 



tigen Materials an dem fertigen PreBling kann 1 bis 3 Pro- 
zent betragen (Anspruch 11). 

Das in dem PreBling enthaltene kompaktierte cellulose- 
haltige Material kann eine Beschichtung mit einem Quell- 
bzw. Verdickungsmittel aufweisen (Anspruch 12). 

Derartige Mittel sind fur sich genommen als labletten- 
sprengmittel im Pharmabereich bekannt (siehe "Rompp- 
Chemie-Lexikon n 9. Auflage (1995), Seite 4440, Stichwort 
"Tablettensprengmitter). 

Weiterhin kann sich empfehlen, daB das in dem PreBling 
enthaltene cellulosehaltige Material eine Beschichtung mit 
einem Tensid aufweist (Anspruch 13), welches einen Ge- 
wichtsanteil von 0,5 bis 5,0 Prozent des fertigen PreBlings 
ausmachen kann (Anspruch 14) und zusatzlich zu dem im 
pulverfbrmigen Waschmittel schon enthaltenen Tensid in 
dem PreBling vorhanden ist. Das Tensid soli die Verteilung 
der Flussigkeit enllang der Oberflache der Partikel des cellu- 
losehaltigen Materials fordern. 

Die Dispergiereigenschaften des cellulosehaltigen Mate- 
rials konnen gesteigert werden, wenn dieses zumindest teil- 
weise fibrilliert ist, d. h. bis auf BOndel aus jeweils wenigen 
paralleiliegenden Cellulosefasem zerkleinert ist (Anspruch 
15). 

Zur Erzielung einer ausreichenden Dispergierbarkeit, 
d. h. eines alsbaldigen Zerfalls des PreBlings nach dem Ein- 
bringen in die Flussigkeit, empfiehlt es sich inn aus einer 
Mischung der pulverfbrmigen oder granulatartigen Inhalts- 
stoffe mit dem kleinteiligen cellulosehaltigen Material trok- 
ken bzw. erdfeucht zu pressen. 

Die PreBlinge sollen also nur durch die erfoigte Pressung 
zusarnmenhalten, nicht aber Uber fltissige, anschlieBend er- 
hartende Anteile, die den Zerfall des PreBlings in der Flus- 
sigkeit bzw. dem Wasser verzogern wiirden. 

Bei den Entwicklungsarbeiten haben sich besonders zwei 
Arten von cellulosehaltigem Material ausgezeichnet, nam- 
lich TMP (= Therrno Mechanical Pulp) (Anspruch 17) und 
CTMP (= Chemo Thermo Mechanical Pulp) (Anspruch 18). 

Es sind dies zwei Arten von sogenanntem Holzstoff. Bei 
dem TMP-Verfahren werden Holzschnitzel unrer Dampf- 
druck bei ca. 130°C in Druckrefinern zu TMP zerfasert. Bei 
der Verwendung von Chemikalien in der Holzschnitzelvor- 
dampfung ergibt sich CTMP (siehe "Rompp-Chemie-T^xi- 
kon" 9. Auflage (1995), Seite 3207, Stichwort "Papier"). 

Bei den Holzstoffen TMP und CTMP hat zwar eine ge- 
wisse Auslaugung des Materials stattgefunden, doch sind 
die Lignine, Harze und sonstigen Holzbegleitstoffe nicht 
vollstandig entfemt, insbesondere nicht so vollstandig wie 
bei der Celluloseherstellung. Es handelt sich also bei diesen 
Holzstoffen um cellulosehaltige Materialien, die noch einen 
Rest des Holzcharakters behalten haben. 

Die vorgenannten beiden Materialien haben sich als 
Sprengmittel fur die in Rede stehenden PreBlinge als beson- 
ders wirksam erwiesen, insbesondere in kompakuertem Zu- 
stand. Wfeder reine Holzprodukte wie Holzmehl oder Holz- 
fasern noch reine Ceiluiose sind in ihrem Sprengverhalten 
vergleichbar. Bei den "mitteibehandelten" Produkten TMP 
und CTMP iiegt ein deutliches Wirkungsmaximum vor. 

Die in Betracht kommenden Abmessungen des PreBlings 
sind durch eine groBte Abmessung von etwa 1 bis 10 cm, 
vorzugsweise 2 bis 4 cm gekennzeichnet. 

Die Hrfindung erstreckt sich auch auf ein Waschmittel in 
der Konfektionierungsform nach Anspruch 20. 

In der Zeichnung ist ein Ausfuhrungsbeispiel der Erfin- 
dung schematisch dargestellt. 

Fig. 1 zeigt eine mogliche Art der Kompaktierung von 
cellulosehaldgem Material; 

Fig. 2 zeigt eine kompaktierte Granulatpartikel; 

Fig. 3 zeigt einen WaschmittelpreBling. 
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GemaB Fig. 1 wird eine Schuttung 1 aus cellulosehalu- 
gem Material, in dem Ausfuhrungsbeispiel TMP einem 
PreBwalzenpaar 2 zugeleitet, in welche eine Kompaktierung 
unter Zusammendriickung des Volumens der einzelnen Par- 
tikel und unter Verbindung derselben zu einer Art zusam- 5 
menhangender, verdichteter Bahn 3 erfolgt. 4 symbolisiert 
das Zerkleinem der Bahn 3 zu einem Granulat 5. 

Ein einzelnes Granulatkom 5 ist in Fig. 2 dargestellt. Es 
enthalt eine groBere Anzahl von feinstteiligen TMP Parti- 
keln 6, deren PartikelgroBe etwa 50 um betragt, d. h. das to 
TMP Material hat eine KomgroBenverteilung, deren Maxi- 
mum bei etwa 50 pm liegt Die einzelnen feinstteiligen 
TMP-Partikel 6 halten durch die in dem PreBwalzenpaar 2 
erfahrene Pressung zusammen. Gleichzeitig sind die einzel- 
nen Partikel 6 in dem PreBspalt gegenuber ihrer Ursprungs- 15 
gestalt zusammen gedruckt worden, d. h. sie haben eine 
Kompaktierung erfahren. 

Die Granulatpartikel 5 haben ihrerseits eine KorngroBen- 
verteilung mit einem Maximum bei etwa 2 mm, d. h. die 
GroBe der Granulatpartikel 5 liegt um etwa 2 GroBenord- 20 
nungen iiber der GroBe der in ihr enthaltenen feinstteiligen 
TMP Partikel. 

GemaB Fig. 2 konnen in der Granulatpartikel 5 auch noch 
nicht kompaktierte cellulosehaltige Partikel 7 enthalten sein, 
die durch kurze grade Striche angedeutet sind und die eine 25 
Beschichtung mit einem Tensid aufweisen konnen, um das 
Eindringen der Fliissigkeit, insbesondere des Waschwassers 
zu fbrdern. 

Die Waschmittelzusammensetzung liegt ihrerseits als 
Pulver/Grarmlat-Gemisch vor. Die einzelnen Waschmittel- 30 
partikel sind in Fig. 3 mit 8 bezeichnet. Die Waschmittelzu- 
sammensetzung wird mit den Granulatpartikeln 5 aus TMP, 
die in Fig. 3 als kleine Kreise dargestellt sind, vermischt und 
sodann zu einem PreBling 10 verpreBt, der gemaB Fig. 3 als 
kleiner Quader mit Kantenlangen von 2 bis 3 cm ausgebildet 35 
ist. Es kommen aber auch alle anderen Formen in Belracht. 
zum Beispiel kleine Kreisscheiben oder dergleichen. 

Die Pressung der PreBlinge 10 erfolgt so, daB sie bei der 
Handhabung nicht zerbrockeln, daB sie aber heim Kinbrin- 
gen in die Fliissigkeit praktisch augenblicklich zerfallen und 40 
die Waschmittelzusamrnensetzung freigeben. Dies wird 
durch die Granulatpartikel 5 bewirkt, die im Kontakt mit 
dem Waschwasser sofort ihre friihere Gestalt zuriickgewin- 
nen, d. h. die Kompaktierung ruckgangig machen, und da- 
durch an Volumen zunehmen. Wenn es sich um eine 20-pro- 45 
zentige Volurnenszunahme handelt und die einzelne Partikel 
beispielsweise 2 mm groB ist, entsteht bei der Kontaktierung 
mil dem Wasser eine Dehnung von 0,4 mm, die ausreicht, 
um den nur durch die trockene Pressung herbeigefuhrten 
Verbund des PreBlings 10 lokal zu sprengen und die Wasch- 50 
mittelpartikel freizusetzen. Auch die Granulatpartikel 5 
selbst zerfallen im Kontakt mit dem Waschwasser, so daB 
darin schlieBlich nur noch die einzelnen Partikel 6 und 7 des 
cellulosehaltigen Materials vorhanden sind, die chemisch 
im wesentlichen inert sind und auch sonst keine Stoning des 55 
Waschvorgangs erzeugen. 

______ „___ — Patentanspruche — - 



1 . PreBling aus pulver- und/oder granulat! ormigen In- 60 
haltsstoffen, der nach dem Kinbringen in Hiissigkeit 
zur alsbaldigen Auflosung/Dispergierung unter Frei- 
gabe seiner inhaltsstott'e bestimmt ist, gekennzeichnet 
durch ein eingemischtes Sprengmittel aus kleinteiii- 
gem cellulosehaltigen Material. 65 

2. PreBling nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 
dafi die Inhaltsstoffe eine WaschmitteLzusaramenset- 
zung sind. 



3. PreBling nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB das cellulosehaltige Material vor dem 
Beimischen zu den Inhaltsstoffen kompaktiert ist. 

4. PreBling nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, 
daB das aus feinstteiligem Ausgangsmaterial kompak- 
tierte cellulosehaltige Material in dem PreBling als 
Granulat vorliegt. 

5. PreBling nach einem der Anspriiche 2 bis 4, dadurch 
gekennzeichnet, daB bei einer Waschmittelzusamnien- 
setzung die TeilchengroBe des Ausgangsmaterials 20 
bis 200 um, vorzugsweise 40 um bis 60 um betragt. 

6. PreBling nach Anspruch 4 oder 5, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB das kompaktierte Granulat eine Dichte 
von 0,5 bis 1 ,5 g/cm 3 aufweist. 

7. PreBling nach einem der Anspriiche 3 bis 6, dadurch 
gekennzeichnet, daB das kompaktierte Granulat des 
cellulosehaltigen Materials eine PartikelgroBe von 0,2 
bis 6,0 nun aufweist. 

8. PreBling nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, 
daB das kompaktierte Granulat des cellulosehaltigen 
Materials eine PartikelgroBe von 0,4 bis 1,5 mm auf- 
weist. 

9. PreBling nach einem der Anspriiche 3 bis 8, dadurch 
gekennzeichnet, daB der Gewichtsanteil des kompak- 
tierten cellulosehaltigen Materials an dem fertigen 
PreBling 3 bis 6 Prozent betragt. 

10. PreBling nach einem der Anspriiche 1 bis 9, da- 
durch gekennzeichnet, daB er zusatzlich einen Anteil 
an kleinteiligem nicht-kompaktierten cellulosehaltigen 
Material umfaBt 

11. PreBling nach Anspruch 10, dadurch gekennzeich- 
net, daB der Gewichtsanteil des nicht-kompaktierten 
cellulosehaltigen Materials an dem fenigen PreBling 1 
bis 3 Prozent betragt. 

12. PreBling nach einem der Anspriiche 1 bis 11, da- 
durch gekennzeichnet, daB das in dem PreBling enthal- 
tene cellulosehaltige Material eine Beschichtung mit 
einem Quell- bzw. Verdickungsmittel aufweist. 

13. PreBling nach einem der Anspriiche 1 bis 12, da- 
durch gekennzeichnet, daB das in dem PreBling enthal- 
tene cellulosehaltige Material eine Beschichtung mit 
einem Tensid aufweist. 

14. PreBling nach Anspruch 13, dadurch gekennzeich- 
net, daB der PreBling das Tensid in einem Gewichtsan- 
teil von 0,5 bis 2,0 Prozent des fertigen PreBlings ent- 
halt. 

15. PreBling nach einem der Anspriiche 1 bis 14, da- 
durch gekennzeichnet, daB der PreBling fibrilliertes 
cellulosehaltiges Material enthalt. 

16. PreBling nach einem der Anspriiche 1 bis 15, da- 
durch gekennzeichnet, daB der PreBling aus einer Mi- 
schung der pulverformigen oder granuiatartigen In- 
haltsstorTe mit dem kleinteiligen, cellulosehaltigen Ma- 
terial trocken bzw. erdfeucht gepreBt ist. 

17. PreBling nach einem der Anspriiche 1 bis 16, da- 
durch gekennzeichnet, daB das cellulosehaltige Mate- 
rial TMP (Thermo Mechanical Pulp) ist. 

- -1 8.-PreBling-nach-einem-der-Anspruche-l-bis_16,da^- 
durch gekennzeichnet, daB das ceiiulosehaltige Mate- 
rial CTMP (Chemo Thermo Mechanical Pulp) ist. 

19. PreBling nach einem der Anspriiche 1 bis 18, da- 
durch gekennzeichnet, daB die groBte Abmessung des 
PreBlings 1 bis 10 cm, vorzugsweise 2 bis 4 cm betragt. 

20. Waschmittel fur textiles Waschgut als ein Spreng- 
mittel enthaltender fester, jedoch in Wasser zerfallen- 
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